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Anwaltsakten-Hr» 14 50-1. 



& 



VVarszayja, Plac Je^&ci R9totjiiczej 1, PQlep, 



,l Verfahren zu? Hers^ellung e^pes abxeisi^axen 
Korrosionschutz-uberzugwerks'tQ^fes. « 



Dqz,Dr. Staflis*aw Porejko, 
Erfinder : Gr t Ing. Mieczysfcfflv Maciej ewski und 
Mgr t J|ig, Marian Z^aia. 



Gegenstand dej- Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung 
eines abreissbarep Kor^asiansschutz -Uberzugwerkstof f es« 
Dieser Werkstaff gem^ss der Erfindung 1st 4 azu bestimipt> 
Krzeugnisse avis Metall v^T-end des Transposes und der- 
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Lagerung vor Korrosion und jnechanischen Sesch^digungex* ixL-'r 
schutjsen, 

Ui$ £ie Erseugnisse au? Het«U -.Pit. tjfesjr*u$ *ii fear 

Ziehen, taupht pcm 4ie3e2.T&eB i» den f ^schmol^enen Ferfcstoff 
yon unpefahr teq *is 190 0 C und kiihlt sie dann nacfc Herans* 
jaahnje $us d^m Bag. at>> : . . : ' " 

Derartige Kqrrosionsschutzmittel wurdep im Anfangsstadiujn 
der AnwendWg hauptsfcehllch aug ftachs, phioriertem Paraffin 
und auch aus Bitumenstof f en hergestellt, Piese Schutgmittel 
hatten Dedoch Biefct die eptige mechaoische Festigjcett und 
waren gegen dei* Einfluss von abwechselnd niedrigen und 
hoheren Temjreraturen nicht bestandig, 

Ein grosser Fort^qhritt auf diesem Gebiet war eine Korrasiop 
schutzmasse, welche auf der Grundjage vpn gellulq^e- und 
Pplystyrol-rderivateii erzeugt v/ird, Pine besondere techni- 
sche Bedeutung hat Athylzellulose mit Weichmachern (wie 
Fhthalat , Sebazat) sowie Glen (vvie Mineral** und Pf lanzenolej 
Wachsen, Harzep und einer Reihe anderer Bestandteile, 

Ein wesentlicher Kachteil der Zelliilgsederivate 1st deren 
begrenzte thermispfce und chemische Be5tandigkeit , Athyl- r " ; 
zellulose unterliegt bei einer Temperatw uber 150° der' Zer- 
setzung« Die Pqlystyrolmasse dagegen weist nur eine auaserat 
geringe Festigkeit gegen die Wirkung organischer £osungsr* 
mittel ^f, 

BAD ORIGINAL 



7 



- 3 - 



1669261 



Das Verfahren gemass der -Erfindung ermoglicht die Herstellung 
eines abreissbaren Korrosion.^snhatz-Uberzugwerksto ffes , bei 
dem die Nachteile der Athylzellulose- und Polystyroltiiassen 
vermieden sins , iadem man den Uberzugwerksto ff auf der 
Grundlage von Polyathylen gewinnt. Der Werkstoff naoh dem 
Verfahren gemSss der Erfinuung 1st von guter thermischer 
und chemischer Bestandigkeit* 

Das Verfahren zur Herstellung. des abreissbaren Korrssions- 
schutz-tfberzugwerkstoff es beruht darauf , dass man Polyathylen 
bei erhohter Ternperatur in Wel-.v^achern auf lost, die pjan 
allgemein zur Ervveichung von Kun.itstof fen verwendet t wie 
z.B.Karbonsaureester, pdlysr.eri-.che WeirOraaeher , chlori?rtes 
Paraffin, chloriertes Diphenyl, chloriertes Polyrhenyl, 
AlKylarylather und deren Derivate, Produkte der Condensation 
aromatischer Verfcindungen und Formaldehydverb indungen , hoc-:- 
siedenle AlkohDle (uber 200°C), nit Phenol uoiifiaiertee 
Kuaaren-Indenharz, Alkylnarhthalene , Oligo-aerstyfol, oder 
eiae Mischung der Weichma^her sit Pf lanzenolen, Mineralolen, 
synthetischen Olen, Paraffin und zusiitzli^hen Substanzen. 
Dabei verwendet man Polyathylen in einer Ltenge von 5 bis 53>' 

i 

in Verhal.tnis zu dem Gemisch Folyafiylen - Wei;Vnmacher. 
Die zusatzli^hen Sutstanzen sind cestanit^ile wie :Oxy- 
dationsinhiMtoren, Fettsaursnsalzp, Korrosionsinhibitoren, 
synthetisohe und naturli=>i? Polyrzere, Harre, Warr.s, S+atili- 
satoren un,l Farbst >£f e. 
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Zu den Ubersu^erkstof f en kann man ausserdem noch Pigmente 
und E.ullsto ffe zugeben. Dip Zusanmens etzung des Gemi^ohes 
ist V3n seiner Bestiiwnung abhangig unj kann sehr verschieden- 
artig sein wie zurc i>3i. f fi i*l : 



Polvathvlen 


5 - 


50 


Gewichtsteile 


Weichmacher 


5 - 


95 


it 


Paraffin 


0 - 


i->. 


it 


Ole 


0 - 


45 


n 


Hilf ssubstanzen 


0 - 


45 


ii 


Pigment 


0 - 


SO 


# im Verhaltnis 



des Gejiisches uu*rzugwerksto f f- 
Pigment 

Fulls toff 0 - SO im Verhaltnis zur Gesant'ieit 

des Gemiscbes tiberzugwerks to ff- 
Fullstoff. 

Das Verfahr?n zur Herstellung des tiberzugwerks to ffes geraass 
der Erfindung v;iri nachfolgiend an Hand von Beispi n len er- 
lautert. 

b e i s p i e 1 1 
In den Reuktor giit ?nan 90 kg Lioktylphthalat sowie 10 kg 
Polyathylen uni erhitzt das Ganze unter standigern Mischen bei 
einer Temperatur von ca.180°, bis sich das Polyathylen voll~ 
kormnen auflost. Danach wird die Masse in spezielle Behalter 
gegeben und bis zu Zimraerternperatur gekiihlt„ 

Beispiel 2 
In den Reaktor gibt aan 2 kg Rizinusol, 15 kg Paraffinol, 
10 kg Paraffin, 22 kg Dibutylphthalat , 1 kg Oktylphenol und 
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50 ks-Polyathylen und erhitzt das Ganze unter standigem 
iHisshen bei einer Temperatar von ca 180°, bis sich'das 
Polyathylen vollkomraen auflost. Danach wird die Has?e in 
spezielle Behalter gegeben und bis auf Zimmertemperatur 
gekuhlt . 
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Patent anspriiche: 

1. Verfahren zur Herstellung eines abreissbaren Korrosion- 
schutz-tfberzugwerkstoffes mittels Zubereitung eines Gemisches 
von synthetischem thermoplastischem Polymer mit Weichmachern 
und gegebenenfalls zusatzlichen Substanzen, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als synthetisches thermoplastisches polymer 
Polyathylen in soloher Menge verwendet wird, dass dessen 
Gewichtsverhiiltnis von 1:1 bi3 1' : 19 betragt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet 9 dass 
als zusatzliche Substanzen Pflanzenole, Mineralole, synthetic 
sche Ole, Paraffine, Zeresine, Oxydationsinhibitoren, Fett- 
saurensalze, Korrosionsinhibitoren , synthetische und natur- 
liche Polymere, Harze, Wachse, Stabilisatoren und farbstoffe 
verwendet werden, und zwar vorteilhaft in einer solchen Menge, 
dass jede Substanz 45 $ im Verhaltnis zum geaamten Gemisch 
nicht ubersteigt. 

3« Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass man zu der Werkstoff zubereitung zusatzlich Pigraente 
und Fullstoffe gibt und zwar in einer Menge von 0 t 1 bis 80 
Gewichtsprpzent im Verhaltpis zum En4produkt. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche \ f 2 und/pder ?, dadurcjl 
gekennzeichnet, dass man zu dem bei erhohter Teipperatur vpr- 
bereiteten Gfemiscli, welches nicht alle Sestai*4teile Pder alle 
Bestandteile f Jedoch nicfct in vollstasdiger Menge en15halt,4ie 
noch fehlenden Bestaiidteile Oder Teilmengaa derselfcen \n% 
einer Temper atur vpn uriter 80°C zugibt* 
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